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(54) Title: AQUEOUS SHELLAC SOLUTION OR DISPERSION 

(54) Bezeichnung: WASSRIGE S CHELL ACKLOS UN G ODER -DISPERSION 

(57) Abstract 

The invention relates to an aqueous solution or dispersion with high shellac content. The aqueous shellac solution or dispersion is 
characterized in that it has a pH value of 2 to 4.2, and contains: 1 to 60 %wt. shellac; 0.1 to 3 %wt. of at least one water-soluble film 
former; 0.1 to 1 %wt of at least one acid-resistant gel former; and water bringing the total to 100 %wt In accordance with the invention, 
the solution is produced by the following method: particle-shaped shellac is added to an aqueous solution and homogenized by stirring at 
10 to 1500 rev/min, at a temperature of 5 to 20 °C. Said aqueous solution has a pH value of 2 to 4.2 and contains at least one water-soluble . 
film former and at least one acid-resistant gel former. The shellac solution or dispersion can be used In the paint and varnish industry, the 
food industry and in cosmetics. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine waBrigc Losung oder Dispersion mit hohen Schellackgehalten. Die waBrige Schellacklosung Oder 
--dispersion ist gekennzeichnet durch einen Gehalt an Schellack 1 bis 60 Gew.-%, wenigstens einem wasserloslichen Filmbildner von 
0,1 bis 3 Gew.-%, wenigstens einem in sauren pH-Bereich bestandigen Gelbildner von 0,1 bis 1 Gew.-%, Wasser bis 100 Gew.-% und 
einen pH-Wert von 2 bis 4,2. Die erfindungsgemafle Herstellung besteht darin, daB man in eine wafJrige Lbsung, die einen pH-Wert von 2 
bis 4,2 hat und wenigstens einen wasserloslichen Filmbildner und wenigstens einen im sauren pH-Bereich bestandigen Gelbildner enthalt, 
bei einer Temperatur von 5 bis 20 °C teilchenfarmigen Schellack unter Rilhren bei 10 bis 1500 U/Min eintragt und homogenisiert. Die 
ScbellacklBsung oder -dispersion kann in der Lackindustrie, I^ensmittelindustrie und in der Kosmetik verwendet werden. 
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WaBrige SchellacklSsung oder -dispersion 

Die Erfindung betrifft eine w&Brige LBsung oder Disper- 
sion mit hohen Schellackgehalten. 

15 Schellack ist bekaimtlich ein naturliches Harz, das von 

der weiblichen Lackschildlaus Kerria lacca ausgeschieden wird. 
Das ftlr kosmetische Zwecke eingesetzte, gereinigte, wachsfreie 
Harz, das ein Molekulargewicht von etwa 1000 hat, besteht aus 
einer Reihe von Hydroxymonodicarbonsauren in Form von Lac to - 

20 nen, Lactiden und intramolekularen Estern. Die Hauptkomponen- 
ten sind AleuritinscLure, Schellolsaure und jalarsaure (C 15 H 20 o 5 ) 
mit Molgewichten von 304, 296 bzw. 280. Schellack ist daher 
eher ein Oligomer es von Hydroxycarbonsauren als ein Polymeres. 
Mittels eines Lbsungsmittelextraktionsverfahrens z.B. mit 

25 einem Alkohol, konnen Verunreinigungen entfernt werden, und 
nach Entffirbung mit Aktivkohle und Verdampfen des Alkohol s 
kann Schellack in ein en gelblichen bis schwach gelblichen 
Fes ts toff tiberftihrt werden. 

Aus der W096/41630 ist bekannt, in einem aus drei oder 

30 mehr Schichten gebildeten Lichtschutzraittel Schellack als 
Trennmittel zwischen den voneinander abgesetzten Schichten zu 
verwenden, so daB sich ein Mehrschichtaufbau des Lichtschutz- 
mittels auf der Haut ausbildet, und die Haut nur mit der 
. Schicht in Kontakt kommt, die hautvertrSgliche anorganische 

35 Lichtschutzmittel enthalt. 

SchellacklOsungen oder -dispersionen auf waBriger Basis 
sind bisher nicht bekannt. 
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, wSBrige 
LOsungen Oder Dispersionen mit Schellack zu entwickeln, ins- 
besondere solche mit hbheren Schellackgehalten und hSheren 
Viskositfiten als etwa 200 cP*s. 
5 Erf indungsgemSJ3 bereitgestellt wird eine wSBrige Schel- 

lacklosung oder -dispersion , gekennzeichnet durch einen Gehalt 
von: 

Schellack von 1 bis 60 Gew-%, 

wenigstens ein wasserlSslicher Filmbildner von 0,1 bis 3 
10 Gew-%, 

wenigstens ein im sauren pH-Bereich bestandiger Gelbildner von 

0,1 bis 1 Gew-%, 

Wasser bis loo %, 

und einen pH-Wert von 2 bis 4,2. 

15 Alle Prozentangaben sind auf das Gewicht (die Masse) der 

Gesamtdispersion oder der Losung bezogen. 

Besonders bevorzugte Gehalte von Schellack liegen im 
Bereich von 10 bis 50 Gew-%, vorzugsweise 15 bis 50 Gew-% und 
insbesondere bei 20 bis 40 Gew-%. 

20 Die Schel lacklosung oder -dispersion ist nur im sauren 

Bereich bestMndig, insbesondere im pH-Bereich von 2 bis 3,5. 
Die Einstellung des pH-Wertes kann mit einer beliebigen an- 
organischen oder organischen SSure oder einem stark sauren 
Salz erfolgen, beispielsweise mit CitronensSure. Dabei sollte 

25 jedoch die Wahl der Sfiure oder des Salzes dem Verwendungszweck 
des Schellacks angepaflt sein. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verf ahren 
zur Herstellung von wSBrigen Schellackldsungen oder -disper- 
sionen. Das Verf ahren besteht darin, dafi in eine wafirige Lo- 

30 sung, die einen pH-Wert von 2 bis 4,2 hat und wenigstens einen 
wasserlSslichen Filmbildner sowie wenigstens einen im sauren 
pH-Bereich bestandigen Gelbildner enth&lt, bei einer Tempera- 
tur von 5 bis 20° C teilchenfSrmiger Schellack unter Riihren 
bei 10 bis 1500 U/Min eingetragen und homogenisiert wird. 

35 Die neuen Schellacklosungen liegen bei einem Schellackge- 

halt bis etwa 30 Gew-% vor und weisen in diesem Bereich Visko- 
sitaten bis zu zirka 2500 cP- s auf. Beispielsweise hat eine 
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10 %ige SchellacklSsung eine ViskositSt von etwa 500 cP*s, 
eine 20 %ige Schellacklosung von etwa 1000 cP-s. 

Oberhalb etwa 30 % Schellack ergeben sich waBrige Disper- 
sionen mit guter Dispergierbarkeit des teilchenf ormigen Schel- 
5 lacks bis etwa 60 Gew-%. 

SchellacklGsungen kSnnen durch Zugabe von z. B. Phospho- 
lipiden in eine Dispersion umgewandelt werden, so daJ3 im ge- 
samten beanspruchten Bereich auch Dispersionen vorliegen kSn- 
nen. 

10 Wesentlich flir die Herstellung der Dispersion und der 

L6sung von Schellack in Wasser ist der pH-Wert von etwa 2 bis 
4,2 und die Anpassung der Oberf lSchenspannung der einzubrin- 
genden Komponenten an die Oberf lSchenspannung von Wasser. 

Als wasserlSslicher Filmbildner kann vorteilhaft ein 

IS Polyvinylpyrrolidon eingesetzt werden, z. B. PCPK30* . Weitere 
mSgliche Filmbildner sind Chitosan, mikrokristallines Chito- 
san, quarterniertes Chitosan, Polymere der Acrylsaurerreihe, 
quartem&re Cellulosederivate, HyaluronsSure und deren Salze. 
Als im sauren pH-Bereich bestandigen Gelbildner kann z. 

20 B. ein modif iziertes nattirliches Polysaccharid wie Guar Hy- 
droxypropyltrinonium Chloride (CTFA-Name) (Jaguar C14S e ) ver- 
wendet werden. Weitere mttgliche Gelbildner sind Agar, Algina- 
te , Alginsaure . 

Auch Gemische mehrerer Filinbildner und/oder Gelbildner 

25 kOnnen verwendet werden. 

Ein weiteres Merkmal der Erfindung ist die Abhangigkeit 
der Viskositat der Schellacklosung oder -dispersion von der 
Konzentration des Schellacks, wie bereits oben ausgefuhrt. 
Bevorzugt sind daher SchellacklOsungen oder -dispersionen im 

30 Bereich von 200 bis 2500 cP*s, insbesondere 500 bis 2500 cP-s. 
Ein besonders bevorzugter Bereich liegt zwischen 1000 und 2000 
cP-s. Mit Konzentrationen von etwa 55 bis 60 % bei den neuen 
wasserloslichen Schellackdispersionen werden Viskositaten von 
etwa 100000 cP* s erreicht. Das bedeutet, daB die hochkonzen- 

35 trierten Dispersionen von etwa 45 bis 60 Gew-% cremig bis 
pastenartig sind, sich jedoch auch in dieser Form gut verar- 
beiten las sen. 
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Die erf indungsgemaBe Losung oder Dispersion kann als 
Anstrichmittel auf Wasserbasis (Lack), in der Lebensmittel 
Industrie bei der Herstellung von Schokolade, Bonbons usw. 
verwendet werden. Sie kann auBerdem in kosmetischen Emulsionen 
5 oder Gelen eingesetzt werden f z. B. zur Verbesserung der Was- 
serbestfindigkeit derartiger Produkte. 

Die Erfindung soil nachstehend durch Beispiele nSher 
erlMutert werden/ Alle Prozeritangaben sind auf das Gewicht 
(Masse) bezogen. 
10 Beispiel 1 

In 100 ml Wasser wurde unter Rilhren der pH-Wert mit 
Citronensfiure auf 3,3 eingestellt. Danach wurde 1,3 g Polyvi- 
nylpyrrolidon (PVPK30®) und 0,6 g Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride ( CTFA-Narae ) (Jaguar C14S*) unter weiterem Rtlhren hin- 
15 zugegeben. In die erhaltene L6sung wurden 15 g gereinigter, 
entwachster, teilchenformiger Schellack bei etwa 13-15 °C und 
bei weniger als 1000 U/Min. eingetragen und die Ldsung bei 
1450 U/Min. homogenisiert. 

Die auf diese Weise hergestellte Schellacklosung hatte 
20 eine Viskositat von 540 cP*s. 

BsiaaisI 2 

Es wurde wie im Beispiel 1 gearbeitet, mit Ausnahme dessen, 
daB der pH-Wert 2,8 betrug und 33 g Schellack eingetragen 
wurden. Man erhielt eine Losung mit einer Viskositat von 1720 
25 cP-s- 

Beisoiel 3 

Es wurde wie im Beispiel 1 verfahren, mit Ausnahme dessen, daB 
2,2 g PVPK, 0,75 g Jaguar C14S eingesetzt, der pH-Wert auf 
3,1 eingestellt wurde und 53 g Schellack eingetragen wurden « 
30 Man erhielt eine pastenartige Dispersion mit einer Viskositat 
von 92 .500 cP- s. 
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1. WSBrige Schellacklosung oder -dispersion, gekennzeichnet 
durch einen Gehalt an 

Schellack von 1 bis 60 Gew-%, 
10 wenigstens einem wasserl5slichen Filmbildner von 0,1 bis 3 
Gew-% , 

wenigstens einem in sauren pH-Bereich bestandigen Gelbildner 
von 0,1 bis 1 Gew-%, 
Wasser bis 100 Gew-%, 
15 und einen pH-Wert von 2 bis 4,2, 

2. SchellacklSsung oder -dispersion nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Gehalt an Schellack iin Bereich von 10 
bis 50 Gew-% liegt. 

20 

3. SchellacklSsung oder -dispersion nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Gehalt an Schellack im Bereich von 15 
bis 50 Gew-% liegt. 

25 4. Schellacklbsung oder -dispersion nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Gehalt an Schellack im Bereich von 20 
bis 40 Gew-% liegt. 

5, Schellacklfisung oder -dispersion nach Anspruch 1, dadurch 
30 gekennzeichnet, daB der pH-Wert 2 bis 3,5 betrfigt. 

6, SchellacklSsung oder -dispersion nach Anspruch l, dadurch 
gekennzeichnet, daB die LSsung oder Dispersion eine Viskositat 
von 200 bis 2500 CP- s hat. 
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7. SchellacklSsung oder -dispersion nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die L5sung Oder Dispersion eine Viskositat 
von 500 bis 2500 cP- s hat. 

5 8. Schellacklfisung oder -dispersion nach Anspruch 7 , dadurch 
gekennzeichnet, daB die LSsung oder Dispersion eine Viskositat 
im Bereich von 1000 bis 2000 cP* s hat. 

9. Verfahren zur Herstellung einer waBrigen Schellackl6sung 
10 oder -dispersion, dadurch gekennzeichnet, daB roan in eine 

waBrige LSsung, die einen pH-Wert von 2 bis 4,2 hat und wenig- 
stens einen wasserlbslichen Filmbildner und wenigstens einen 
im sauren pH-Bereich bestandigen Gelbildner enthait, bei einer 
Tempera tur von 5 bis 20* C teilchenfftrmigen Schellack unter 
15 Riihren bei 10 bis 1500 U/Min eintragt und horaogenisiert. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB man 
einen Schellack einsetzt, der gereinigt und entwachst ist und 
ein Molekulargewicht von 1000 bis 1010 hat. 

20 

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB der 
pH-Wert im Bereich von 3,5 bis 2 gehalten wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB man 
, 25 den teilchenfSrmigen Schellack bis zum Erreichen einer Visko- 
sitat der L6sung von 200 bis 2500 cP* s eintragt. 

13. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dafl als 
Gelbildner Guar Hydroxypropyltrimoniura Chloride hinzugegeben 

30 wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB man 
die Temperatur im Bereich von 5 bis 15° C halt. 



35 
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